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(54) Title: COMPOSITE MATERIAL FOR SOUND AND HEAT INSULATION 

(54) Bezdchnung: VERBUNDMATERL^L ZUR SC3HALL- UND WARMHSOLATION 

(57) Abstract 

In order to prepare an improved composite material for sound and heat insulation, consisting of a compacted scrim of fibres and a 
foil, in which, in particular, health hazards are reduced by the processing of the particles of the composite material, it is proposed that the 
fibre scrim consist of a layer of non-wovoi material bonded to the foil in a web-like manner. 

(57) Zusammenfassung 

Zur Bereitstellung eines verbesserten Verbundmateiials zur Schall- und Wfirmeisolation, bestehend aus euiem verfestigten Fasezgelege 
und einer Folie, bei dem insbesondere die GesundheitsgefiUudung durch bei dw: Bearbeitung des Vcrbundmaterials entstehende Partikel 
reduziert ist, wird vorgeschlagen, dass das Fasergelegc eine Lage aus Vliesstoff ist, die mit der Folie flSchig verbunden ist. 
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Verbundmaterial zur Soball- und Waraeisolation 



Die Erf indung betrif ft ein Verbundmaterial zur Schall- und 
Warmeisolation bestehend aus eineia verf estigten Fasergelege 
und einer Folie. 

Bekannte Materialien zur Schall- und warmeisolation bestehen 
im wesent lichen aus Uineralvolle und einer Folie. Bei der 
Beeurbeitting der Miner alwo lie entstehen feine Staubpartikel, 
die unter dem Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Des- 
halb hat die "OFG-Senatskomission zur Prtifung gesundheits- 
schSdlicher Arbeitsstoffe" (KAK-Koinmission) fur derartige 
Gefahrenstoffe MAK-Werte (Maximale Arbeitsplatzkonzentra- 
tion) festgelegt, die vom Arbeitgeber einzuhalten sind. 

Ausgehend von dies em Stand der Technik ist es Aufgabe der 
Erfindung, ein verbessertes Verbundmaterial der eingahgs 
genannten Art bereitzustellen mit guten Isolationseigen- 
schaften, bei dem insbesondere die GesundheitsgefMhrdung 
durch bei der Bearbeitung entstehende Partikel reduziert 
ist. 

Diese Aufgabe wird gel5st durch ein Verbundmaterial mit 
einem verfestigten Fasergelege und einer damit verbundenen 
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Folie, wobei das Fasergelege eine Lage aus Vliesstoff ist, 
die xait der Folie flSchig verbunden ist. 

Der bei der Bearbeitung des erf indungsgemafien Verbund- 
materials anfallende Staub besteht aus nicht f ibrillierendem 
Material. Deshalb ist der groBte Teil des Staubes wegen 
seiner Abmessungen nicht lungengangig. Die Vliesstoff asern 
und somit der anfallende Staub bestehen vorzugsweise aus 
organischen Materialien, die nicht gesundheitsschSdlich sind 
und im nenschlichen Korper zimindest in einem gewissen MaB 
abgebaut werden kSnnen. 

Vorteilhafterweise bestehen die Fasern der Vliesstoff lage 
des erf indungsgemafien Verbundmaterials aus Polyester, 
Polyacryl oder oxidiertem Polyacrylnitril Oder vergleich- 
baren organischen Materialien. Ein Vliesstoff, der aus 
diesen Fasermaterialien hergestellt ist, hat ein giinstiges 
Brandverhalten, also geringe Entflairnnbarkeit und eine gute 
wsirmeisolation. 

Ein Vlies aus derartigen Fasern hat eine geringe Warmelei- 
tung, da die freie Konvektion von Luft verhindert wird. 
Durch die Abdeckung des Vliesstoffes mit der dichten Folie 
wird eine erzwungene Konvektion durch Pumpeffekt oder 
Windeingriff unterbunden. Die Vliesstoff lage ist ait der 
Folie flachig verbunden, wobei die Folie auf einer oder auf 
beiden Seiten der Vliesstoff lage aufgebracht sein kann. Die 
Folie schfltzt das Vlies auflerdem gegen Feuchtigkeit und 
Verschmut zung • 

In einem ersten Ausfiihrungsbeispiel weist die Vliesstoff lage 
Polyesterf asern auf, deren Fasertiter zwischen 0,85 und 
30 dtex, vorzugsweise 0,85 - 6,7 dtex, und deren FaserlSnge 
zwischen 30 und 90 mm, vorzugsweise 38 und 60 mm, liegt. 
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Eine moglichst starke KrSuselung der Fasern der Vliesstof f- 
lage ist vorteilhaft, da die Krauselung das Bauschvolximen 
bestiiniat und ein grofleres Bauschvo lumen eine bessere 
Isolationswirkung ergibt. Vorzugsweise etwa 98 bis 99,5 % 
des Vlieststoffvoluiaens besteht aus zwischen den Fasern 
gebildeten KohlrSumeh. 

Ziir Verf estigung der Vliesstof f lage sind den Poly ester fasern 
etva 10 bis 50 6ew.*% Bindefasern beigemischt, wobei die 
Verfestigxing des Vliesstof fs durch Thenaofusion* erfolgt. Als 
Bindefasern konunen Kern-Mantelfasem Oder Flankenverbund- 
fasern, sogenannte "side-by-side-Fasern, wie sie beispiels- 
weise aus der DE-PS 23 58 484 bekannt sind, zum Einsatz, 
wobei der Titer der Bindefasern zwischen 1,7 bis 10 dtex, 
vorzugsweise 2,2 bis 5,3 dtex, liegt. Die Flankenverbund- 
fasern sind besonders vorteilhaft, da sie sich bei Erwanaung 
wahrend der Thenaofusion starker krauseln. 

Damit die Entflaxmobarkeit der verfestigten Vliesstof f lage 
weiter reduziert ist, konnen die Polyesterfasern chemisch 
behandelt sein, beispielsweise mit Antimon-Trioxid. 

Die Vliesstofflage wird durch Krempeln und anschlieBendes 
TSfeln Oder durch ein Luftlegeverfahren hergestellt. Die 
Dicke der Vliesstofflage kann zwischen 1 und 18 cm, vor- 
zugsweise 2 und 10 cm, variieren. Die Dichte der Vliesstoff- 
lage liegt ittxBereich von 10 bis 140 kg/m^, vorzugsweise 15 
bis 80 kg/m^. 

In einem anderen Ausftihrungsbeispiel ist der obenbeschrie- 
benen Mischung aus Polyester- und Bindefasern ein Anteil 
teiloxidierter Polyacrylnitrilfasern zugesetzt. Der Anteil 
betragt etwa 10 bis 50 %. Vorzugsweise liegt die Fasertiter 
der Polyacrylnitrilfaser zwischen 0,6 und 1,7 dtex. Da die 
Krauselung von Polyacrylnitrilfasern geringer ist als die 
Krauselung von Polyesterfasern, ist ein Anteil von liber 50 % 
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nicht erviinschenswert, da ansonsten das Bauschvo lumen zu 
gerlng wSre. 

Die innere Festigkeit der Vliesstofflage kann erhSht werden, 
indent die Fasern der Vliesstofflage in Dickenrichtung der 
Lage orientiert sind. Diese Ausrichtung der Fasem kann 
durch ein Vemadeln des Materials bewerkstelligt werden, " 
wobei jedoch die Dicke der Vliesstofflage moglichst konstant 
bleiben sollte. 

Die Isolationseigenschaften des Verbundmater ials , insbeson- 
dere die warmeisolation, sind noch verbessert, wenn die 
Folie aus einem Metall wie beispielsweise Aluminimn besteht. 
Auch kann die Folie aus Polyurethan, Polyamid Oder Kapton 
Oder aus Shnlichen Materialien bestehen. Bei der Auswahl der 
Materialien far die Folie ist darauf zu achten, daB die 
Brandeigenschaften nicht verschlechtert werden. 
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Patentanspruche 

1. Verbundmaterial zur Schall- und WSrmeisolatlon 
bestehend aus einem verf estigten Fasergelege und elner 
Folie 

dadurch gekennzeichnet, daB 

das Fasergelege eine Lage aus Vliesstoff 1st, die mit 
der Folie flachig verbunden ist. 

2. Verbundmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Fasern der Vliesstoff lage aus Polyester, 
Polyacryl, oxidiertem Polyacrylnitril Oder vergleich- 
bcurem organischem Material bestehen. 

3. Verbimdmaterial nach Anspruch 2, dadiirch gekennzeich- 
net, daB die Fasem eine Fasert iter von 0,85 bis 30 
dtex und eine FaserlSnge von 30 bis 90 mm haben. 

4. Verbundmaterial nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Fasern eine Fasertiter von 0,85 bis 6,7 
dtex und eine Faserlange von 38 bis 60 mm haben. 
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5. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Fasern der 
Vliesstoffschicht stark gekrauselt sind. 

6. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, daB zur Verfestigung 
der Vliesstofflage Bindefasern vorgesehen sind. 

7. Verbundmaterial nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bindefasern eine Fasertiter von 1^7 bis 
10 dtex, vorzugweise 2,2 bis 5,3 dtex. 

8. Verbundmaterial nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, daS der Anteil der Bindefasern 10 bis 
50 Gew.% betragt. 

9. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB als 
Bindefasern Kern-Mantel-Fasem oder Flankenver- 
bundfasem einsetzbar sind* 

10. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die Vliesstoff- 
lage Polyesterfasern aufweist, die behandelt wurden, 
um ihre Brennbarkeit zu reduzieren. 

11. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke der 
Vliesstofflage im Bereich von 1 bis 18 cm, vorzugs- 
weise 2 bis 10 cm liegt. 

12. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Dichte der 
Vliesstofflage im Bereich von 10 bis 140 kg/m^, 
vorzugsweise 15 bis 80 kg/m^ liegt. 
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13. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
. sprttche, dadurch gekennzelchnet, daB die Vliesstoff- 

lage eine Hischung aus Polyesterf asern und teiloxi- 
dierter Polyacrylnitrilfasern in einem Gewichtsver* 
h^ltnis von 9:1 bis 1:1 umfaBt. 

14. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadiirch gekennzeichnet, daB die Fasern der 
Vliesstoff lage in Dickenrichtung der Lage orientiert 
sind. 

15. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
sprxiche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Folie aus 
Aluminium, Polyurethan, Polyamid oder Kapton besteht. 

16. Verbundmaterial nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Folie auf 
beiden Flachseiten der Vliesstoff lage vorgesehen ist. 
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aber nicht ali bcsooden bedeutum anzusehen ist 

'E' ilteres Dotamunttdaijedocb crttamodernaehdemintenationalen 
Amnddedatum vcrdfTcnUicfat worden ift 

'L' VefAflientlicliung, die gedmet iit, einen Phorititsanspnich zwdfelhaft cr- 
idmnco ai lasMn, oSer durcb die dai Verofloitlicbungidatum einer 
anderen im RecheRhenbericht genannten Verdfrentliehung belegt wcrdcn 
idl Oder die aus cineni andercn bcsonderen (hund angegdien ist (wie 
ausgeft^ 

'O' VerSffcntiichung, die sich aufcinc mOndliche GfTenbaning, 

dne Benuizungi einc Ausstellung oder andere MaOnahmen bezieht 
'P* Ycr5flcndichung, die var dem intemationalen Anmcldedatum, aber nach 
dem beanspnimten PriohtatKlatum veroff e nflicht warden ist 



T* Spatere YerdnenQicfaung, die nach dcro intcmationaicn Anmddedaium 
Oder dem Prioiitatsdatum verdfTentlicht worden itt und mit der 
Anmddung nicht koUidiot, sondem nur zumVcntindnis des der 
Erfindung zugnttiddiegenden Pnnnps odcr der ifar zugrundcUegcnden 
Theoiie angegebenist 

'X' VeroITentUchung von baondcrer Bedeutung; die beaaipnicfate Ef^dunt 
kannaUdnai^jpunddicserVer6frcnttichungnicbt^ ^ 
erfinderiiehcr Titiglcdt beitibcnd betracfafist werdcn 

*Y' Ver6frentUchung von bcsonderer Bedeutung: die bcanf|suchtc Erfindung 
kann nidit als uf crfindoitdier Titi^cdt berubcnd betrachtet 
werden, wenn die Veroflentlicbung nut dner Oder mchreren azuleren 
VcroO'entiiehungen dicier Kategone in Vobinduns gebracht wird und 
diese Yotindung fUr dnen Fachmann nahdiegena tit 
Yerofrendichung. die Mitg^ed dcridben Patentfaroilie ist 
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Zeile 8-54; AnsprUche 1,8; Abbildung; 
Bel spiel 1 
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siehe Seite 12-14; AnsprUche 1,3-8,27; 
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Dezember 1990 
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siehe Seite 3, Zeile 29 - Seite 5, Zeile 
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DE A 90 10 788 (ALCANTARA S.P.A.) 8. 
November 1990 


1,2,6, 
10,15 
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